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Abstract of EP0942107 

Foam products, especially for constructional applications, comprising a fire-resistant foam core 
impregnated with fire resistant material, at least one surface of which is covered with intumescent 
composite film (V) consisting of a layer of intumescent material (1) between two self-adhesive films (2). 
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(54) Schaumstoffkorper mit f lammhernmenden Eigenschsffen, insbesondere fur Bauzwecke 



(57) Es wird ein Schaumstoffkorper (S) angegeben, 
der flammhemmend impragniert ist und eine Verbundfo- 
He (V) aus zwel Selbstklebefolien (2) trSgt, zwischen 
denen ein intumeszierendes Material (1), vorzugsweise 
Blahgraphit, eingeschlossen ist. Wenigstens eine der 
beiden Selbstklebefolien (2) ist im Ursprungszustand 
doppelseitig klebend und daher unmittelbar mit dem 
Schaumstoffkern (4) verklebt. Vorzugsweise ist auch 
die andere der beiden Selbstklebefolien (2) beidseitig 
klebend und ggf. von einer Trennfolie (3), insbesondere 
Silikonpapier, abgedeckt. so daB nach dem Abldsen der 
Trennfolie (3) der mit der Schaumstoffkfirper (4) an sei- 
nem Einsatzort durch Verklebung mit benachbarten 
Bauteilen gesichert werden kann. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schaumstoffkorper 
mit flammhemmenden Eigenschaften, insbesondere fur 
die f lammhemmende Abdichtung von Fugen und Wand- 
durchbruchen in Bauwerken und dergleichen. 
[0002] Bei der Errichtung von Bauwerken aller Art tre- 
ten sowohl AnschluBfugen, Wand- und Deckenfugen 
als auch StoBfugen auf. Die Fugenbreiten reichen dabei 
von wenigen Millimetern bis zu 150 mm und werden 
haufig einfach mit Mfirtei verschlossen. Weiterhin gibt 
es Wanddurchbruche, z.B. fur Rohrle'rtungen und dgl., 
die verschlossen werden mussen. 
[0003] Bei Brand wanden ist der Einsatz von Mdrteln 
nicht mSglich, da sie keine dauerelastischen Eigen- 
schaften aufweisen, die man zur Aufnahme der gegen- 
seitigen Bewegung der durch den Mortel abgedichteten 
Bauelemente braucht 

[0004] Ublicherwetse greift man dann auf mit Mineral- 
wolle hinterfullte Systeme zuruck. Diese Methode l&Bt 
hinsichtlich der FeuerbstSndigkeit haufig, insbesondere 
wegen mangelhafter Ausfuhrung der Arbeiten, zu wun- 
schen Cibrig und ist fur den Verarbeiter nicht angenehm 
ausfuhrbar und zudem zeitaufwendig. 
[0005] Eine weitere M6glichkeit zur Fugenabdichtung 
sind sogenannte Brandschutzschnure, Brandschutz- 
bander oder Strerfen aus geschaumten Polymeren 
(hauptsachlich auf PU- Basis), die auf unterschiedlich- 
ste Weise funktionieren. Allen gemeinsam ist, daft sie 
intumeszierende Substanzen oder Gemische enthatten, 
die die Fuge vor Rauch und Feuerdurchtritt verschlie- 
Ben sollen. Als intumeszierende Rohstoffe kommen 
Blahgraphite, Mischungen aus Melamin / Pentaerythrit / 
Ammonium-Pol yphosphat oder Wasserglas (Na-Silikat- 
L6sungen) vor. 

[0006] Hauptnachteile dieser Systeme sind die man- 
gelnde Bestandigkeit/Dichtigkeit gegen Wasser, die 
schwierige Appiikation oder das manchmal notwendige 
Verkleben mit einem Krtt. 

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
einen Schaumstoffkorper anzugeben, der ein feuerbe- 
standiges Fugenmaterial realisiert und der sehr verar- 
beitungsfreundlich, d.h. schnell und einfach zu 
montieren ist, und der Alltagsfunktionen (z.B. Schail- 
und Warmeschutz, Wasserdichtigkeit) eines Dichtungs- 
materials erfullt. Dabei soli es sich bei den Fug enf Ian- 
ken urn mineralische, als auch urn metallische 
UntergrQnde handeln kSnnen. 

[0008] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 
angegebenen Merkmale gelost. Vorteilhafte Ausgestal- 
tungen der Erfindung und Anwendungen sind Gegen- 
stand weiterer Anspruche. 

[0009] Der erfindungsgemaBe Schaumstoffkorper 
besteht im wesentlichen aus einem PU-Schaumstoff als 
Kern, der mit einer wSssrigen TrSnkung impragniert ist, 
wobei die Trankung vorzugsweise aus anorganischen 
Fullmitteln und Brandschutzmitteln, vorzugsweise auf 
Phosphat-Basis, aufgebaut ist. Als Bindemitte! dient 



dabei vorzugsweise eine wSssrige Acrylatdispersion. 

[0010] Die Trankung erlaubt es dem Schaumstoff 
auBerdem nach seiner Komprimierung, bei spaterer 
Appiikation langsam aufzugehen und die Fuge vollstan- 

5 dig auszufullen. 

[0011] Weiteres wichtiges Merkmal der Erfindung ist 
eine auf den Schaumstoff kern aufkaschierte Selbstkle- 
befolie (nachfolgend SK-Folie genannt), die nicht nur 
eine Montagehilfe ist, sondern auch eine entscheidende 

10 Rolle im Brandfalle spielt 

[0012] Im Brandfalle verkohlt namlich der PU- 
Schaumstoff und bildet ein stabiles Schaumgerust aus, 
das die Rauch- und Feuerausbreitung durch die Fuge in 
angrenzende Brandabschnitte verzdgert. Bei besonde- 

15 ren Anforderungen z.B. extrem breiten Fugen oder bei 
der Anwendung auf metallischen Untergrunden kann 
die Haftung zwischen Fugenflanke und SK-Fplie/PU- 
Schaum infolge Erweichung oder Schrumpf verloren 
gehen. Aus diesem Grunde ist die SK-Folie brand- 

20 schutztechnisch, d.h. intumeszierend, ausgerustet. 
[001 3] Fur die Herstellung dieser Folie kommen meh- 
rere MGglichkeiten in Betracht. Vorzugsweise wird auf 
ein doppelseitiges Klebeband z.B. aus Polyethylen, 
Polyester (entspricht SK-Folie) einse'rtig ein intumeszie- 

25 rendes Material, z.B. BIShgraphit, so gestreut, daB eine 
gleichmaBige Beschichtung entsteht. Die Graphit- 
menge kann zwischen 10 und 150 g/m 2 liegen. Zurbes- 
seren Bindung des intumeszierenden Materials, im 
Beispiel des Graphits, im Brandfalle k6nnen bei der 

30 Herstellung der Folie Bors&ure oder deren Salze in klei- 
neren Mengen (5-10%) zugesetzt werden. Borate 
geben endocherm Wasser ab, was die Brandtempera- 
tur senkt, und schmelzen schlieBlich zu einer giasahnli- 
chen Substanz zusammen, so daB das expandierte 

35 Material, z.B. Graphit, nicht so leicht auseinanderfSllt. 
Als Alternative zum erwahnten BlShgraphit kommen 
Wasserglas (Na-Silil^ate), BorsSure und deren Salze, 
Vermiculite und Kbmbinationen aus Melamin/Pentaery- 
thrit/Ammonium-Pol yphosphat bzw. deren Derivaten in 

40 Frage. 

[001 4] Auf diese bestreute SK-Folie wird eine zweite, 
nicht bestreute SK-Folie geklebt. Als Ergebnis erh&lt 
man eine zwischen zwei SK-Folien gebundene Graphit- 
schicht. Diese wird nachfolgend der Einfachhett halber 
45 Verbundfolie genannt. Auf den beiden AuBenseiten die- 
ser Verbundfolie befindet sich npch z.B. Silikonpapier, 
das das Verkleben beim Aufwickeln der Verbundfolie 
verhindert. 

[001 5] Bei der Bestreuung der ersten Folge ist unbe- 
so dingt darauf zu achten, daB kein uberschussiges Intu- 
meszenzmaterial auf der Folie verbleibt, da sonst die 
Haftung der zweiten Folie beeintrachtigt ist. 
[0016] Der imprSgnierte PU-Schaum wird mit dieser 
Verbundfolie ein- oder beidseitig kaschiert (verklebt). 
55 Der Grund, warum zwei doppelseitige Klebefolien ver- 
wendet werden, ist der, daB bei der Appiikation des 
Schaumstoff kOrpers die SuBere Klebefolie nach dem 
Abziehen des Silikonpapiers als Montagehilfe genutzt 
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werden kann. Das Verkleben des SchaumstoffkOrpers 
an der Fugenflanke senkt den Rauchgasdurchtritt im 
Brandfalle, besonders bei unebenen Flanken, erheb- 
lich. 

[001 7] Bei dem zugrundeliegenden Schaumstoff kern- 
material ist es unerheblich, ob es sich urn einzelne 
Schaumstoffplatten oder um sogenannte Rollenware 
(Abmessung: Breite: 1-1 ,5m; Lange: 30m Oder ein Viel- 
f aches davon; Dicke: 2 -60mm) handelt. 
[0018] Trotz der geringen Verbundfoliendicke von im 
Beispiel ca. 0,4mm reicht die Menge des im Brandfalle 
expandierenden Intumeszenzmaterials, z.B. des Gra- 
phits, aus, um eventuell auftretende Spalte und Risse 
im verkohlten PU-Schaum zu schlieBen. Das Expansi- 
onsvolumen von BlShgraphit liegt etwa beim 30- bis 40- 
fachen seines Ausgangsvolumens (ca. 3-5 mm pro 
Schicht beim Ausfuhrungsbeispiel). 
[001 9] Die grOBten Vorteile gegenuber vergleichbaren 
Fugenfullungslosungen liegen darin, daB: 

die Intumeszenzschicht sehr dunn ist, 

es sich um ein von Hause aus "trockenes" System 

handelt, das keiner Trocknung nach seiner Herstel- 

lung und nach der Applikation bedarf, 

die Menge des Intumeszenzmaterials variierbar ist, 

der PU-Schaum selbst feuerbestandig ausgerustet 

ist, 

die Anwendung auf Metal! mfiglich ist, 

die Verbundfolie als Montagehilfe einsetzbar ist, 

die Verbundfolie auBenseitig angebracht sein kann, 

was Unebenheiten an den angrenzenden Bau- 

werksflachen bei der Expansion des intumeszie- 

renden Materials ausgleicht, 

die Verbundfolie auch zwischen Schaumschichten 

eingelagert werden kann, 

die Verbundfolie selbst lagerbar und sehr einfach 
und beliebig konfektionierbar ist, 
der GesamtkGrper in alien Richtungen sehr flexibel 
und komprimierbar ist, 

der PU-Schaum alle elastischen Eigenschaften wie 
z.B. Biege- und Zug eigenschaften, Dauerelastizitat 
ohne Probleme aufrechterhalten kann. 

[0020] ErfindungsgemaB ist erkannt worden, daB die- 
ser Schaumstoffkfirper mit einer sehr viel grfiBeren 
Anwendungsbre'rte, als nur als Fugenmaterial, zur Ver- 
fugung gestellt werden kann. Aufgrund der guten flexi- 
blen Eigenschaften ist es mSglich, den 
Schaumstoff k6r per zu wickeln, z.B. um Elektrokabel 
oder Rohre damit zu umwickeln. Metallische Unter- 
grunde stellen kein Problem dar, da aufgrund des sehr 
kleinen Erweichungsbereiches kein Abschmelzen des 
PU-Schaums zu beobachten ist. 
[0021] Ein weiteres Anwendungsfeld sind Formteile 
aus dem SchaumstoffkOrper, insbesondere Brand- 
schutzstopfen, die als temporare und permanente 
Abschottung von noch nicht belegten WanddurchbrG- 
chen oder -durchfuhrungen eingesetzt werden kGnnen. 



Die Stopfen werden beispielsweise einfach aus ein em 
flachigen Material ausgestanzt. 

[0022] Denkbar ist auch ein Einsatz der Erfindung als 
Fullung von Brandschutzkissen. Ublicherweise sind 

5 Brandschutzkissen mit Mineralwolle und/oder einem 
mehr oder weniger intumeszierenden Material gefullte 
Glasfasersackchen. Handelsubliche Brandschutzkissen 
sind nur wenig elastisch bzw. komprimierbar und wer- 
den hauptsachlich fur grSBere Mauerdurchbruche ein- 

w gesetzt. Die Ausfuhrungsform der Erfindung fur diese 
Anwendung sieht ein Verpacken eines erfindungs- 
gemaBen Schaumstoff kOrpers in ein Glasfasergewebe 
vor, so daB ein direkter Flammenangriff auf den PU- 
Schaum verhindert und der Abbrand desselben verzO- 

15 gert wird. Durch die elastischen Eigenschaften des PU- 
Schaumes ist ein Anpassen an die Oberflache der 
SuBeren Umgebung (Kabel, Mauerwerk) sehr gut mGg- 
lich. 

[0023] Es gibt verschiedene M6glichkeiten, die Lehre 
20 der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise aus- 
zugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits auf 
die Unteranspruche, anderseits auf die nachfolgenden 
Erlauterungen von zwei Ausfuhrungsbeispielen der 
Erfindung und sechs Verwendungen der Erfindung 
25 anhand der Zeichnung zu verweisen. 
[0024] In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 : in schematischer Darstellung einen Quer- 
schnitt durch eine vorgefertigte Verbundfolie. 

30 

Figur 2: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung eine Fuge mit dem eingebauten Brand- 
schutzschaumk6rper mit intumeszierender 
Selbstklebebeschichtung, 

35 

Rgur 3a: in schematischer Perspektivdarstellung 
eine Frorrtansicht eines eingebauten Stopfens, 

Rgur 3b: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
40 stellung ein kreisrundes Loch, das mit zwei ausge- 
stanzten Stopfen verschlossen ist, 

Rgur 4a: in schematischer Perspektivdarstellung 
eine Frorrtansicht einer gewickelten Ausfuhrungs- 
45 form fur kreisrunde L6cher, 

Rgur 4b: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung ein kreisrundes Loch, das mit zwei gewik- 
kelten Stopfen verschlossen ist, 

50 

Rgur 5a: in schematischer Darstellung eine Front- 
ansicht einer Kabel- oder Rohrdurchfuhrung, mit 
gewickelter Abdichtungsvariante, 

55 Rgur 5b: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung eine Kabel- oder Rohrdurchfuhrung, die an 
den beiden Lochenden mit gewickeltem Material 
abgedichtet ist, 
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Figur 6: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung ein mit dem Brandschutzschaurnkfirper 
gefulltes Brandschutzkissen, 

Figur 7a: in schematischer Darstellung eine weitere 5 
Verwendung des erfindungsgemaBen Schaum- 
stoffkfirpers auf Kabeltrassen oder Kabelleitern, 

Figur 7b: in schematischer. quergeschnittener Dar- 
stellung eine abgeschottete Kabeitrasse mit voran 10 
fixiertem, erf indungsgema Bern Schaumstoffkorper, 

Figur 8a: in schematischer Darstellung eine weitere 
Verwendung des erfindungsgemaBen Schaum- 
stoffkfirpers fur Einzelkabel Oder Rohre, is 

Figur 8b: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung eine abgeschottete Durchfuhrung eines 
Kabels oder eines Rohres, mit voran fixiertem, 
erfindungsgemaBem Schaumstoffkfirper. 20 

[0025] Figur 1 zeigt den Aufbau einer flammhemmen- 
den Verbundfolie V, die im wesentlichen aus zwei 
Selbstklebefolien (2) und einer dazwischen einge- 
schlossenen Biahgraphitschicht (1) besteht. Ein 25 
Abdeckmaterial (3), beispielsweise ein Silikonpapier, 
das jeweils auf die Selbstklebefolien (2) auBen aufge- 
bracht ist, verhindert das ungewollte VerWeben beim 
Aufwickeln und Lagern der Verbundfolie V. 
[0026] Die Darstellung ist nicht maBstabsgetreu, son- 30 
dern soli nur den prinzipiellen Aufbau darstellen. Die 
Gesamtdicke der Verbundfolie V betragt ungefahr 0,4 
mm. 

[0027] Die Figur 2 zeigt eine mfigliche Ausfuhrungs- 
form eines Schaumstoffkfirpers S mit einem Schaum- 35 
stoffkern (4), der beiderseits mit einer Anordnung nach 
Fig. 1 versehen 1st, wobei aber auf den dem Schaum- 
stoffkern (4) benachbarten Seiten der Verbundfolien die 
Silikonpapiere (3) schon bei der Erstellung des 
Schaumstoffkfirpers S entfernt worden sind, um die 40 
Verbundfolien V mit dem Schaumstoffkem (4) zu verkle- 
ben. Vor der Montage des Schaumstoffkfirpers S in 
einer Bauwerksfuge, wie in der Zeichnung dargestellt, 
kann wenigstens eines der noch vorhandenen Silikon- 
papiere von dem flammhemmenden Schaumstoffkor- 45 
per S entfernt werden, um diesen wenigstens einseitig 
mit der Flanke W der von Wanden 5 begrenzten Bau- 
werksfuge zu verWeben und dadurch an seinem Platz 
zu sichern. Dieser Zustand ist in Fig. 2 dargestellt 
Selbstverstandlich kfinnte auch das Silikonpapier 3 auf so 
der anderen Seite des Schaumstoffkfirpers S entfernt 
werden. Denkbar ware auch eine Applikation mit beiden 
auBenliegenden Silikonpapieren. So ist ein Einbau 
nach einer ungewollten Dekomprimierung des PU- 
Schaumes mfiglich, da das glatte Silikonpapier das Ein- 55 
bringen erleichtert. 

[0028] Fig. 3a zeigt den Einsaiz eines erfindungs- 
gemaBen Schaumstoffkfirpers S als Stopfen in einem 



Durchbruch einer Mauerwand 5. Fig 3b zeigt die Anord- 
nung von Fig. 3a im L£ngsschnitt DemgemaB siizen in 
dem Mauerdurchbruch zwei Stopfen hintereinander, 
ggf. in gegenseitigem Abstand, und die Stopfen beste- 
hen jeweils aus einem ersten, inneren Schaumstoffkem 
4a, der in der obengenannten Art getrankt ist, einer Ver- 
bundfolie gemaB Fig. 1 (ohne Silikonpapiere), in Fig. 3b 
durch die Bezugszeichen 1, 2 ihrer Bestandteile 
gekennzeichnet, auf jeder Seite des inneren Schaum- 
stoff kerns 4a, und mit den Verbundfolien jeweils ver- 
Webten zweiten, SuBeren Schaumstoffkem 4b, 
ebenfalls in der obengenannten Art getrankt. 
[0029] Wie Fig : 3b zeigt, sind die Verbundfolien quer 
zur Erstreckung des Mauerdurchbruchs angeordnet, 
d.h. im Brandfalle quer zur Flamme, im Gegensatz zu 
der Anwendung nach Fig. 2, wo die Verbundfolien in 
Flammrichtung verlaufen 

[0030] In dem Zwischenraum zwischen den beiden 
Stopfen kann ggf. Mineral wolle eingebaut sein. 
[0031] Vorgenanntes sind vorteilhafte Anwendungs- 
beispiele. Es sei daher betont, daB es nahezu unbe- 
grenzte Variationsmfiglichkeiten zur Anordnung der 
Verbundfolie und der verwendbaren Schaumstoffdicken 
gibt. 

[0032] Die Anwendung als Stopfen gemaB Fig. 3a und 
3b stellt andere Anforderungen als die fur Fugen gemaB 
Fig. 2. Es gibt z.B. keine Komprimierung, d.h. erstens. 
Wasser kann sehr leicht eindringen und zweitens Feuer 
und Rauch kfinnen im Brandfal! schneller vorankom-. 
men. Als Lfisung fur diese Probleme ist eine Mehrfach- 
anordnung der Verbundfolie, wie z.B. in Fig. 3b 
dargestellt, gunstig. Diese Verbundfolien verhindern 
sowohl einen Wasserdurchtritt, als auch einen Feuer- 
und Rauchdurchtritt. Als Sicherheitsreserve kann vor 
der Applikation eine dunne Schicht einer feuerbestandi- 
gen Dichtungsmasse auf die Bauteillaibung aufgetra- 
gen werden. 

[0033] Fig. 4a und 4b zeigen ais eine Alternative zum 
gestanzten Brandschutzstopfen der Fig. 3a und 3b das 
spiralige Aufwickeln eines relativ dunnen, strerfenffirmi- 
gen Schaumstoffkfirpers der erfindungsgemaBen Art 
zur Erstellung eines Stopfens eines zum Ausfullen 
eines Mauerdurchbruchs (Lochs) ausreichenden 
Durchmessers. Da der getrankte Schaumstoffkem 4 
nach der Applikation noch etwas aufgeht, schlieBen 
sich Weinere Zwickel von selbst. GrfiBere Lucken sollten 
mit einer Dichtungsmasse versiegelt werden. Die Fig. 
4a und 4b sprechen im Cibrigen fur sich selbst und brau- 
chen daher nicht weiter eriautert zu werden. 
[0034] Figur 5 zeigt die gewickelte AusfQh rungs vari- 
ante fQr die Anwendung fur Kabel- oder Rohrdurchfuh- 
rungen. Man erkennt ein Kabel 6 oder Rohr in einen 
Mauerdurchbruch, das von einem stre'rfenffirmig ausge- 
bildeten, erfindungsgemaBen Schaumstoffkfirper 
umwickelt ist. Dabei stellt die im Wickel innerste Selbst- 
Idebeschicht den mechanischen Halt am Kabel bzw. 
Rohr sicher, wahrend die auBerste Schicht fur einen 
Halt am Mauerwerk sorgt und beim Aufbiahen des Intu- 
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meszenzmaterials dort Dichtungsfunktionen hervorruft. 

[0035] Es ist mOglich runde und eckige Durchfuhrun- 
gen abzudichten. Vereinfacht wird die Applikation und 
die sichere Funktionsubernahme, wenn die geometri- 
sche Form des Durchbruchs mit der Form des Kabels, s 
Rohres Oder Luftungskanales ubereinstimmt. Auch im 
Brandfall ist die Anwendung auf Metall kein Problem, da 
der entstehende intumesziereride Schaum, beispiels- 
weise aus Graphit, sich gegen das Metall und den ver- 
kohlten Schaumstoff aus dem Schaumstoffkern 4 to 
druckt. 

[0036] Eine weitere Verwendung des erfindungs- 
gemaBen SchaumkOrpers zeigt Figur 6. Es ist denkbar, 
daB der beidseitig mit Verbundfolie V beschichtete 
Schaumstoffkern 4 als Fiillung fur Brandschutzkissen is 
dienen kann. Dazu wird ein Block des erfindungs- 
gemaBen SchaumstoffkOrpers S in ein Glasfasersack- 
chen 7 eingenaht. Das Glasfasergewebe verhindert 
einen schnellen Abbrand, da es Feuer / Rauch vom 
Schaumstoff kOrper S trennt Gegenuber herkOmmli- 20 
chen Brandschutzkissen besitzt diese Variante zwei 
wesentliche Vorteile. Erstens ist das Kissen formstabil 
und sehr gut handhabbar und zweitens ist es kompri- 
mierbar und kann noch etwas intumeszieren. 
[0037] Die Figuren 7 und 8 zeigen die Anwendung als 25 
thermisches Isolationsmaterial fur Kabel- und Rohr- 
durchfuhrungen aller Art. Dabei wird vor und hinter 
einer bestehenden Abschottungseinrichtung 8 der zu 
schutzende Untergrund der Abschottungseinrichtung 
mindestens einmal von dem erfindungsgem&Ben 30 
Schaumstoffkorper, dargestellt mit den Bezugszeichen 
1, 2, 4 seiner Bestandteile, beruhrt. Der Zweck besteht 
darin, daB nachtraglich MaBnahmen fOr eine Veriange- 
rung der Feuerwiderstandsdauer oder des Funktionser- 
haltes getroffen werden kOnnen. Bei den Anwendung en 35 
wirkt die Isolation hauptsSchlich auf der feuerabge- 
wandten Seite. 

[0038] Eine Anwendung ais Flammsperre auf Kabelt- 
rassen 10 ist gemSB den Fig. 7a und 7b ebenfalls mOg- 
lich. Solche Flammsperren sollen das Weiterbrennen 40 
von Kabeln auf Kabeltrassen verhindern. Die zugrunde- 
liegende Idee ist, daB durch das Ummanteln der Kabel 
6 die Sauerstoffzufuhr unterbunden wird, so daB das 
Feuer erlischt. Die Verbundfolie, vorzugsweise mit Biah- 
graphit als intumeszierendes Material darin, beruhrt die 45 
Kabel 6. AuBenseitig sollte aber auf die Verbundfolie 
verzichtet werden, wenigstens dann, wenn sie Biahgra- 
phit enthSIt, da dieser besser brennt, als der getr&nkte 
Schaumstoffkern. 

50 

Patentanspruche 

1. Schaumstoffl^Orper, insbesondere fur Bauzwecke, 
bestehend aus einem feuerbestSndigen Schaum- 
stoffkern (4), der mit einer feuerbestandigen Tran- ss 
Jqjng impr&gniert ist, und einer auf wenigstens eine 
Fl&che des Schaumstoff kerns (4) aufgebrachten 
intumeszierenden Verbundfolie (V), die aus zwei 
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Selbstklebefolien (2) und einer zwischen diesen 
eingeschlossenen Schicht aus einem intumeszie- 
renden Material (1) besteht. 

2. Schaumstoffkorper nach Anspruch 1, bei dem die 
Selbstklebefolien (2) jeweiis auf beiden Oberfla- 
chen klebrig ausgerustet sind. 

3. Schaumstoffkorper nach Anspruch 1 oder 2, bei 
dem eine der Selbstklebefolien (2) einseitig mit 
einem pulvrigen intumeszierenden Material (1) 
bestreut bzw. beschichtet ist. 

4. Schaumstoffkorper nach Anspruch 3, bei dem die 
Korngr6Be des intumeszierenden Materials zwi- 
schen 0,1 und 4 mm liegt. 

5. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, bei dem das intumeszierende 
Material Blahgraphit enthalt. 

6. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, bei dem das intumeszierende 
Material Ammoniumpolyphosphat, insbesondere 
Ethylendiaminphosphat, enthalt. 

7. Schaumstoffkorper nach Anspruch 6, bei dem das 
intumeszierende Material Kombinationen aus 
Ammoniumpolyphosphat mit Melamin und Pentae- 
rythrit enthalt. 

8. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, bei dem das intumeszierende 
Material Vermiculit enthalt. 

9. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergeh en- 
den Anspruche, bei dem das intumeszierende 
Material Wasserglas (Na-Stlikat) enthalt. 

10. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, bei dem das intumeszierende 
Material Borsaure oder deren Salze enthalt. 

11. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, bei dem der Schaumstoffkern (4) 
mit anorganischen Fullstoffen wie Ammoniumhy- 
droxid, Magnesiumhydroxid oder Calciumcarbona- 
ten und Brandschutzmitteln auf Phosphat-Basis 
getrankt ist. 

12. Verwendung des BrandschutzschaumstoffkOrpers 
nach einem der vorhergehenden Anspruche in 
einem Brandschutzkissen, in dem der Schaum- 
stoffkorper (S) von einem Glasfasergewebe (7) 
umgeben ist. 

13. Verwendung des SchaumstoffkOrpers nach einem 
der Anspruche 1 bis 1 1 als thermisches Isolations- 
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material vor und/oder hinter einer bestehenden 
Abschottungseinrichtung (8) zur Verlangerung der 
Feuerwiderstandsdauer bzw. des Funktionserhalts. 

14. Verwendung des Schaumstoffkorpers nach einem s 
der Anspruche 1 bis 1 1 als Brandschutzstopfen in 
Wanddurchfuhrungen, wobei der Stopfen als 
Stanzteil ausgebildet ist. 

15. Verwendung des SchaumstoffkGrpers nach einem io 
der Anspruche 1 bis 1 1 a!s gewickeltes Material fur 

die Abdichtung von Wanddurchfuhrungen bis etwa 
20 cm Durchmesser. 

16. Verwendung des Schaumstoffkorpers nach einem 15 
der Anspruche 1 bis 11 als gewickeltes Material bei 
der Wanddurchfuhrung von Einzelkabeln oder 
Kabelbundeln und nicht brennbaren Rohren. 
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FIG. 7a 
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der flammhemmend impragniert ist und eine Verbundfo- 
lie (V) aus zwei Selbstklebefolien (2) tragt, zwischen 
denen ein intumeszierendes Material (1), vorzugsweise 
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beiden SelbstWebefolien (2) ist im Ursprungszustand 
doppelseitig klebend und daher unmittelbar mit dem 
Schaumstoffkern (4) verklebt Vorzugsweise ist auch 
die andere der beiden SelbstWebefolien (2) beidseitig 
klebend und ggf. von einer Trennfolie (3), insbesondere 
Silikonpapier, abgedeckt, so daB nach dem Ablosen der 
Trennfolie (3) der mit der Schaumsfoffkorper (4) an sei- 
nem Einsatzort durch Verklebung mit benachbarten 
Bauteilen gesichert werden kann. 
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